® BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 




DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



® Offenlegungsschrift 
m DE 100 56180 A1 



@ Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
@ Offenlegungstag: 



100 56 180.2 
13. 11. 2000 
29. 5.2002 



© Int. CI. 7 : 

D 06 N 7/00 

D 04 H 1/46 
A 47 G 27/02 



o 

00 
CO 

m 

o 
o 



© Anmelder: 

Asota Ges. m.b.H, Linz, AT 

® Vertreter: 

Kinzebach, W., Dipl.-Chem. Dr.phil., Pat.-Anw., 
67059 Ludwigshafen 



@ Erfinder: 

Hammerschmidt, Johann, Pregarten, AT 

(56) Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit in Betracht 
zu ziehende Druckschriften: 



DE 


43 41 168 C1 


DE 


197 39 049 A1 


DE 


195 06 845 A1 


DE 


42 44 173 A1 


DE 


42 28 570 A1 


DE 


27 24 733 A1 


EP 


00 30 126 A1 


EP 


00 05 050 A2 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

© Latexfreier Tuftingteppich und Verfahren zu dessen Herstellung 

© Die Erfindung betrifft latexfreie Tuftingteppiche, bei de- 
nen der Zweitrucken uber ein Zwischenvlies mit dem Tuf- 
tingteppich verbunden ist. Die erfindungsgemaften latex- 
freien Tuftingteppiche weisen ausgezeichnete Noppen- 
ausreiftfestigkeiten auf. 



o 

00 



CO 
1A 

o 
o 



BUNDESDRUCKEREI 04.02 102 220/323/1 



12 



DE 100 56 180 A 1 



Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft einen latexfreien Tuftingteppich mit einem textilen Zweitriicken und ein Verfahren zu 
dessen Herstellung. 

5 [0002] Tuftingteppiche und Verfahren zu deren Herstellung sind bekannt. Dabei wird auf einem Trager, beispielsweise 
einem Vlies oder Gewebe oder dergleichen (Primarriicken) eine Polschicht erzeugt, gebrauchlicherweise durch Einarbei- 
ten von Garnschlingen, wobei die Oberflache als Loop oder Velour ausgebildet sein kann. 

[0003] Damit diese Tuftingteppiche die erforderlichen Eigenschaften hinsichtlich Gebrauchstiichtigkeit und mechani- 
scher Beanspruchbarkeit (Festigkeit, feste Verankerung der Polschicht in der Tragerschicht, NoppenausreiBfestigkeit, 

10 etc.) erhalten, ist es notwendig das Polmaterial mit einem Bindemittel zu verfestigen. Dies erfolgt vorwiegend durch ei- 
nen Latexvorstrich, mit dem vorerst eine ausreichende Bindung der Polschicht im Erstriicken erreicht wird. Anschlie- 
Bend wird zur Erreichung der gewiinschten Gebrauchseigenschaften und/oder des gewiinschten Komforts, insbesondere 
zur Verbesserung des Begehkomforts meist ein weiterer Teppichriicken (Zweitriicken), beispielsweise ein textiler Riik- 
ken (Vlies, Gewebe) oder ein Riicken aus geschaumten Kunststoff aufgebracht. 

15 [0004] Zur Verbindung des textilen Zweitruckens mit dem Tuftingteppich sind mehrere Verfahren bekannt. So kann 
beispielsweise ein textiler Riicken mittels eines erhohten Latex vorstriches an den Tuftingteppich gebunden werden. Es 
ist aber auch moglich die Verbindung von Tuftingteppich und textilem Riicken durch die Verwendung von Polyethylen- 
pulver oder Klebefolien oder im Falle eines NademTzriickens mittels Wasserstrahlverfestigung zu bewirken. 
[0005] Bei all diesen Verfahren ist es notig, dass vor der Aufbringung des textilen Riickens unabhangig vom Verfahren 

20 mit dem anschlieBend die Verbindung von Tuftingteppich und Zweitriicken erfolgt, vorerst einen Latexvorstrich aufzu- 
bringen. 

[0006] Dieser Latexvorstrich erweist sich sowohl bei der Herstellung als auch beim Recycling von Tuftingteppichen 
als auBerst nachteilig. Bei der Herstellung kommt es zu einer nicht unbetrachtlichen Umweltbelastung durch Geruchs- 
emissionen und Abwasserbelastung. AuBerdem ist, um eine ausreichende Bindung zu erhalten, eine groBe Menge Latex 
25 notwendig, wodurch die Herstellung von Tuftingteppichen hohe Kosten verursacht. Um die Menge des verwendeten La- 
tex zu reduzieren wurde versucht diesen zumindest teilweise durch Fiillstoffe, wie Kreide und dergleichen zu ersetzen, 
wobei aber insbesondere beim Recycling unter Energiegewinnung (Verbrennung) Probleme durch nicht verbrennbare 
Fiillstoffe entstehen. Ferner ist Latex nicht geruchsfrei, sodass der typische Geruch den Komfort mehr oder weniger be- 
eintrachtigt. 

30 [0007] Diese Nachteile wurden bereits versucht durch die Anwendung verschiedener Verfahren zur beseitigen. Einer- 
seits wurde versucht Teppichriicken (Primarriicken) und textilen Zweitriicken durch mechanisches Nadeln zu verbinden, 
wobei hier die Oberflache zu stark beschadigt wird, sodass der fertige Tuftingteppich den optischen Anforderungen nicht 
mehr entspricht. Weiters wurde bereits vorgeschlagen Tuftingteppich und Teppichriicken mittels Wasserstrahlverfesti- 
gung zu verbinden, wobei jedoch ohne Latexvorstrich eine unzureichende NoppenausreiBfestigkeit erzielt wird. 

35 [0008] Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen latexfreien Tuftingteppich mit textilem Zweitriicken bereitzustellen, 
bei dem die erwahnten Nachteile beseitigt werden. 

[0009] Gegenstand der Erfindung ist daher ein latexfreier Tuftingteppich mit einem textilen Zweitriicken, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der textile Zweitriicken iiber ein Zwischenvlies mit dem Tuftingteppich verbunden ist, wobei das 
Zwischenvlies aus ersten thermoplastischen oder nicht thermoplastischen Fasern und zweiten thermoplastischen Fasern 

40 besteht, wobei im Falle, dass die ersten Fasern thermoplastische Fasern sind, diese einen hoheren Schmelzpunkt als die 
zweiten thermoplastischen Fasern aufweisen und der textile Zweitriicken aus ersten thermoplastischen oder nicht ther- 
moplastischen Fasern und zweiten thermoplastischen Fasern besteht, wobei im Falle, dass die ersten Fasern thermopla- 
stische Fasern sind, diese einen hoheren Schmelzpunkt als die zweiten thermoplastischen Fasern aufweisen, und die 
zweiten Fasern in einer Menge von 0-20% des Anteils der ersten Fasern vorhanden sind. 

45 [0010] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung eines latexfreien Tuftingteppichs mit 
einem textilen Zweitriicken. 

[0011] Der erfindungsgemaBe Tuftingteppich besteht aus einem Tuftingteppich mit Primarriicken und einem zwischen 
textilen Zweitriicken Riicken und Tuftingteppich angeordnetem Zwischenvlies. 

[0012] Das Zwischenvlies besteht aus ersten thermoplastischen oder nicht thermoplastischen Fasern und zweiten ther- 
50 moplastischen Fasern. 

[0013] Die ersten Fasern konnen thermoplastische Fasern oder nicht thermoplastische Fasern sein, beispielsweise Po- 
lyolefin-, Polyester oder Polyamidfasern, Woll-, Baumwoll-, Acryl-, Rayon- oder andere Zellulose- oder Bastfasern, bei- 
spielsweise Jute- oder Sisalfasern sein. 

[0014] Die ersten Fasern sind vorzugsweise thermoplastische Fasern, besonders bevorzugt Polypropylenfasern, die ei- 
55 nen Schmelzpunkt von etwa 140 bis 170°C aufweisen. Der Titer der Polypropylenfasern betragt etwa 1-70 dtex. 

[0015] Sind die ersten Fasern thermoplastische Fasern, miissen diese einen hoheren Schmelzpunkt als die zweiten ther- 
moplastischen Fasern aufweisen. Vorzugsweise weisen erste thermoplastische Fasern einen um mindestens 10°C hohe- 
ren Schmelzpunkt auf, als die zweiten thermoplastischen Fasern. 

[0016] Beispiele fiir zweite thermoplastische Fasern sind Polypropylen-, Polyethylen-, Polyamid-, Polyvinylchlorid-, 
60 Polyvinylalkohol- Polyester-, deren Misch- und/oder Copolymerfasern und Bikomponentenfasern, die entweder Kern/ 
Mantelfasern oder sog. Side-by- side Fasern sein konnen, die aus einer hoherschmelzenden und einer niedrigschmelzen- 
den Komponente bestehen, die fiir den Fall, dass die ersten Fasern thermoplastische Fasern sind, einen niedrigeren 
Schmelzpunkt als die ersten Fasern aufweist. 

[0017] Vorzugsweise weisen diese zweiten thermoplastischen Fasern dann einen um mindestens 10°C niedrigeren 
65 Schmelzpunkt als die ersten thermoplastischen Fasern auf. Vorzugsweise werden als zweite niedriger schmelzende Fa- 
sern Polyethylenfasern mit einem Schmelzpunkt von etwa 100 bis 140°C verwendet. Die Polyethylenfasern weisen vor- 
zugsweise einen Titer von 1-70 dtex auf. 

[0018] Das Verhaltnis der ersten Fasern zu den zweiten Fasern im Zwischenvlies betragt etwa mindestens 90 : 10 bis 
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10 : 90. Werden im Zwischenviles Bikomponentenfasern verwendet, so kann deren Anteil bis zu 100% betragen. 
[0019] Das Fasereinsatzgewicht des Zwischenvlieses liegt vorzugsweise zwischen 30 und 500 g/m 2 . 
[0020] Der textile Riicken besteht ebenfalls aus ersten thermoplastischen oder nicht thermoplastischen Fasern und 
zweiten thermoplastischen Fasern. 

[0021] Die ersten Fasern konnen thermoplastische Fasern oder nicht thermoplastische Fasern sein, beispielsweise Po- 5 
lyolefin-, Polyester-, Polyamid-, Woll-, Baumwoll-Acryl-, Rayon- oder andere Zellulose- oder Bastfasern, beispiels- 
weise Jute- oder Sisalfasern sein. Falls die ersten Fasern thermoplastische Fasern sind, weisen sie einen hoheren 
Schmelzpunkt auf, als die zweiten thermoplastischen Fasern. 

[0022] Die ersten Fasern sind vorzugsweise thermoplastische Fasern, besonders bevorzugt Polypropylenfasern, die ei- 
nen Schmelzpunkt von etwa 140 bis 170°C aufweisen. Der Titer der Polypropylenfasern betragt etwa 1-70 dtex. 10 
[0023] Beispiele fur zweite thermoplastische Fasern Polypropylen- Polyethylen-, Polyester-, Polyamid-, Polyvinyl- 
chlorid-, Polyvinylalkoholfasern, deren Misch- und/oder Copolymerfasern und Bikomponentenfasern, die entweder 
Kern/Mantelfasern oder sog. Side-by- side Fasern sein konnen, die aus einer hoherschmelzenden und einer niedrig- 
schmelzenden Komponente bestehen, die fiir den Fall, dass die ersten Fasern thermoplastische Fasern sind, einen nied- 
rigeren Schmelzpunkt als die ersten Fasern aufweist. 15 
[0024] Vorzugsweise weisen diese zweiten thermoplastischen Fasern dann einen um mindestens 10°C niedrigeren 
Schmelzpunkt als die ersten thermoplastischen Fasern auf. Vorzugsweise werden als zweite niedriger schmelzende Fa- 
sern Polyethylenfasern mit einem Schmelzpunkt von etwa 100 bis 140°C verwendet. Die Polyethylenfasern weisen vor- 
zugsweise einen Titer von 1-70 dtex auf. 

[0025] Das Verhaltnis der ersten Fasern zu den zweiten Fasern im textilen Riicken betragt etwa 100 : 0 bis 80 : 20. 20 
[0026] In Abhangigkeit von den gewiinschten mechanischen bzw. Gebrauchseigenschaften des mit dem erfindungsge- 
maBen zweilagigen Teppichriicken versehenen Tuftigteppichs betragt das Flachengewicht des zweilagigen Teppichriik- 
kens etwa 50-800 g/m 2 . 

[0027] Die Verhaltnisse von ersten und zweiten Fasern in beiden Schichten des erfindungsgemaBen Tuftingteppichs 
sind im wesentlichen abhangig von den gewiinschten Eigenschaften. Beispielsweise konnen Griff, Harte, Festigkeit, Be- 25 
gehkomfort und dergleichen durch geeignete Variation der Zusammensetzungen innerhalb der erfindungsgemaBen Be- 
reiche angepasst werden. 

[0028] Der Zweitriicken wird mit dem Zwischenvlies und mit Tuftingteppich durch Wasserstrahlverfestigung verfe- 
stigt. Dabei werden je nach Zusammensetzung des erfindungsgemaBen Teppichriickens und der gewiinschten Eigen- 
schaften des Endprodukts die Verfahrensparameter fiir die Wasserstrahlverfestigung gewahlt, beispielsweise der Wasser- 30 
druck, der bei der Absaugung angelegt Unterdruck, die Zahl der Passagen usw. Beispielsweise kann der Wasserdruck 
zwischen 200 und 600 bar, der bei der Absaugung angelegte Unterdruck je nach Position zwischen 15 und 400 mbar be- 
tragen. Die Zahl der Passagen kann zwischen 1 und 3 betragen, die durchschnittliche Geschwindigkeit zwischen 1 und 
20 m/min. 

[0029] Gegebenenfalls kann eine mechanische Vorvernadelung von Zwischenvlies und textilem Teppichriicken, insbe- 35 
sondere auch zu Transportzwecken erfolgen. Dabei erfolgt eine lose Vorvernadelung beispielsweise mit 5 bis 20 Sti- 
chen/cm 2 und einer Einstichtiefe von 5 bis 15 mm. In Abhangigkeit vom Fasertiter wird dazu eine geeignete Nadeltype 
gewahlt. 

[0030] AnschlieBend wird der mit dem zweischichtigen Riicken verbundene Tuftingteppich einer thermischen Nach- 
behandlung, beispielsweise auf einem Durchstromtrockner (Siebtrommeitrockner, Flachbandtrockner) zugefiihrt. Dabei 40 
wird die Temperatur so gewahlt, dass die zweiten thermoplastischen Fasern des Zwischenvlieses und des textilen Tep- 
pichriickens schrumpfen und schmelzen. Sind die ersten Fasern thermoplastische Fasern liegt die Temperatur dabei je- 
denfalls unter der Schmelztemperatur dieser ersten Fasern. Die zweiten niedrig schmelzenden Fasern beginnen bei der 
thermischen Verfestigung zu schrumpfen und zu schmelzen. Nach der Abkiihlung und Wiederverfestigung sind Tufting- 
teppich und Zweitriickenkonstruktion so miteinander verbunden, dass eine feste Verankerung der Polschicht im Trager 45 
und im Teppichriicken erfolgt, d. h. dass eine ausreichende Noppenausreichfestigkeit erreicht wird. Zugleich erhalt der 
Teppich seine gewiinschten mechanischen Eigenschaften, wie Harte, Griff und dergleichen. Durch die vorangehende 
Wasserstrahlverfestigung gefolgt von thermischer Nachbehandlung werden nicht nur die mechanischen Eigenschaften 
verbessert, sondern auch der Begehkomfort erhalten, da durch die Wasserstrahlverfestigung der Teppichriicken zwar aus- 
reichend verfestigt und verbunden wird, aber nicht derart verfestigt wird, dass die voluminosen Eigenschaften des Tep- 50 
pichriickens verloren gehen, die einen angenehmen Begehkomfort sichern. 

[0031] Insbesondere werden durch die erfindungsgemaBe Teppichriickenkonstruktion und das erfindungsgemaBe Ver- 
fahren ausgezeichnete NoppenausreiBfestigkeiten erhalten, die die ausgezeichnete Strapazfahigkeit des erfindungsgema- 
Ben Tuftingteppichs sicherstellen. Ausreichende NoppenausreiBfestigkeiten sind je nach Oberflachengestaltung des Tuf- 
tingteppichs beispielsweise 1,5 kp bei Velouroberflachen (Cut) und 2,0 kp bei Schlingenoberflachen. 55 

Beispiele 

[0032] Es wurde ein Zwischenvlies kardiert und fiir den Transport mit 10 Einstichen/cm 2 leicht vernadelt Fiir den tex- 
tilen Zweitrucken wurde ein Faservlies kardiert und fiir die erforderlichen Gebrauchseigenschaften stark (20 Einsti- 60 
che/cm 2 ) vernadelt. 

[0033] Die beiden Schichten wurden mit einem Tuftingteppich, hergestellt wie in der Tabelle angegeben, durch Was- 
serstrahlverfestigung bei einem Wasserdruck von 200-600 bar verbunden. AnschlieBend wurde die dreischichtige Kon- 
struktion einer thermischen Nachbehandlung bei einer Temperatur von 110-150°C unterworfen. 

[0034] AnschlieBend wurde beim fertigen Tuftingteppich die NoppenausreiBfestigkeit ermittelt. 65 
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Tuftingteppiche 



Bezeichnung 


Teilung 


Oberflache 


Primarriicken 


Flachengwicht 


Faserrohstoff 


A 


1/10" 


Schlinge 


Bandchen 


270g/m 2 


PA 


B 


1/8" 


Velour 


Typar 


750gfn^ 


PA 


C 


1/10"/ 


Velour 


Typar 


345g/m 2 


PA 


D 


1/10"/ 


Schlinge 


Bandchen 


SSOg/m 2 


pp 


E 


1 /4" / 


Schlinge 


Bandchen 


750^ 


pp 



15 



Zwischenvlies 

1 A 50% asota D10, 5,5 dtex 60 mm (PP)/50% asota H10 5,5 dtex 40 mm (Schmelzbindefaser der Fa. Asota) 
20 Flachengewicht 150 g/m 2 

IB 50% asota D10, 5,5 dtex 60 mm (PP)/50% asota H10 5,5 dtex 40 mm 
Flachengewicht 200 g/m 2 

Textiler Riicken 

25 

2A 100% asota D10, 5,5 dtex 60 mm 
Flachengewicht 150 g/m 2 

2B 100% asota D10, 5,5 dtex 60 mm + 15% asota H10 5,5 dtex, 40 mm 
Flachengewicht 172,5 g/m 2 
30 2C 100% asota D10, 5,5 dtex 60 mm + 15% asota H10 5,5 dtex, 40 mm 
Flachengewicht 230 g/m 2 
3A 100% asota FM 1003 3,3 dtex 50 mm 
Flachengewicht 150 g/m 2 

3B 100% asota FM 1003 3,3 dtex 50 mm + 15% asota H10 5,5 dtex, 40 mm 
35 Flachengewicht 172,5 g/m 2 

3C 100% asota FM 1000 3,3 dtex 50 mm 
Flachengewicht 150 g/m 2 

[0035] Die hergestellten Tuftingteppichkonstruktionen, sowie die erzielte NoppenausreiBfestigkeit sind in Tab. 1 und 
Tab. 2 angegeben. 

40 [0036] Fur Velour- Konstruktionen ist eine NoppenausreiBfestigkeit von mindestens 1,5 kp, fur Lopp-Konstruktionen 
eine NoppenausreiBfestigkeit von mindestens 2,00 kp gefordert. 

Tabelle 1 

45 Vernadelung in einer Passage 



Bsp. 


Tufting 


Zwischenvlies 


Textiler Rucken 


NoppenausreiBfestigkeit 
in kp 


1 


E 


1A 


3A 


2,84 


2 


E 


1A 


3B 


3,15 


3 


E 


1B 


3A 


2,48 


4 


E 


1B 


3B 


3,11 



60 
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Tabelle 2 
Vernadelung in 2 Passagen 



Bsp. 


Tufting 


Zwischenvlies 


Textiler Riicken 


NoppenausreilXfestigkeit 
in kp 


5 


D 


1A 


3A 


2,52 


6 


D 


1A 


3B 


2.44 


7 


D 


1B 


3A 


2 18 


8 


D 


1B 


3B 


2 82 


9 


B 


1A 


3A 


2 02 


10 


B 


1A 


3B 


J> 2R 


11 


C 


1A 


3A 


1 Q4. 


12 


E 


1A 


2B 


0| 1 *T 


13 


E 


1A 




^ QQ 


14 


E 


1A 


**R 

OD 


>i en 
4,OU 


15 


E 


1R 

1 D 


**A 
OA 


vl Oft 


16 


P 
i— . 


1R 

I D 


QD 
OD 


3,74 


17 


n 

La* 


1R 


OD 


2,60 


18 


E 


1A 


9R 


o, 14 


19 


B 


1B 


^A 
On 


1 ,DD 


20 


B 


1A 


^A 


o no 


21 


c 


1A 


*3A 


o fin 


22 


D 


1A 


^A 

O/A 




23 


E 


1A 


aA 

OA 


QQ 


24 


B 


1A 


aR 
OD 




25 


D 


1A 


^R 

OD 


O AA 


26 


E 


1A 


3B 


A 

*r 9 %J\J 


27 


D 


1B 


3A 


2,18 

> 


28 


E 


1B 


3A 


4,39 


29 


D 


1B 


3B 


2,82 


30 




1B 


3B 


3,76 


31 


D 


1B 


3B 


2,60 



Patentanspriiche 

1 . Latexfreier Tuftingteppich mit einem textilen Zweitriicken, dadurch gekennzeichnet, dass der textile Zweitruk- 
ken iiber ein Zwischenvlies mit dem Tuftingteppich verbunden ist, wobei das Zwischenvlies aus ersten thermopla- 
stischen oder nicht thermoplastischen Fasern und zweiten thermoplastischen Fasern besteht, wobei im Falle, dass 
die ersten Fasern thermoplastische Fasern sind, diese einen hoheren Schmelzpunkt als die zweiten thermoplasti- 
schen Fasern aufweisen und der textile Zweitriicken aus ersten thermoplastischen oder nicht thermoplastischen Fa- 
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sern und zweiten thermoplastischen Fasern besteht, wobei im Falle, dass die ersten Fasern thermoplastische Fasern 
sind, diese einen hoheren Schmelzpunkt als die zweiten thermoplastischen Fasern aufweisen, und die zweiten Fa- 
sern in einer Menge von 0-20% des Anteils der ersten Fasern vorhanden sind. 

2. Latexfreier Tuftingteppich nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im Falle, dass die ersten Fasern ther- 
moplastische Fasern sind, diese einen um mindestens 10°C hoheren Schmelzpunkt als die zweiten thermoplasti- 
schen Fasern aufweisen. 

3. Latexfreier Tuftingteppich nach einem der Anspriiche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Fasern 
Polyethylenfasern sind. 

4. Latexfreier Tuftingteppich nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Fasern 
ausgewahlt sind aus der Gruppe der Polyolefin-, Polyester, Polyamidfasern, Woll-, Baumwoll-, Acryl-, Aramid-, 
Rayonfasern. 

5. Teppich nach einem der Anspriiche dadurch gekennzeichnet dass, die ersten Fasern Bikomponentenfasern 
sind. 

6. Latexfreier Tuftingteppich nach einem der Anspriiche 1-5, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhaltnis der er- 
sten zu den zweiten Fasern im Zwischenvlies 90 : 10 bis 10 : 90 betragt. 

7. Latexfreier Tuftingteppich nach einem der Anspriiche 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, dass das Verhaltnis von 
ersten zu zweiten Fasern im textilen Riicken 100 : 0 bis 80 : 20 betragt. 

8. Verfahren zur Herstellung eines latexfreien Tuftingteppichs dadurch gekennzeichnet, dass ein Zweitriicken iiber 
ein Zwischenvlies mit dem Tuftingteppich durch Wasserstrahlvernadelung und anschlieBende thermische Nachbe- 
handlung verbunden wird. 
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ABSTRACTED-PUB-NO: DE 10056180 Al 
BASIC-ABSTRACT: 

NOVELTY - The nonwoven is made of a first set of 
thermoplastic or non-thermoplastic fibers and a 
second set of thermoplastic fibers ^ and the second 
backing has a similar fiber structure. 

DESCRIPTION - If the first set of fibers of the 
nonwoven are thermoplastic, they have a higher 
melt point than the second thermoplastic fibers. 
If the first st of fibers of the second backing 
are thermoplastic fibers, they also have a higher 
melt point than the second thermoplastic fibers, 
which are present in a 0-20% proportion to the 
first set of fibers. 

USE - A carpet. 

ADVANTAGE - The invention eliminates the 
disadvantages of a latex coating: emissions during 
manufacture and environmental difficulties in 
recycling of tufted carpets. 
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NONWOVEN 
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